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© Vernetzbares Kunststoffcompound, insbesondere fur den Einsatz in Scan-Bereichen von 
Elektronenbestrahlungsanlagen 

Bei der Erfindung handelt es sich urn ein vernetzbares 
Kunststoffcompound, das im Scan-Bereich von Elektronen- 
bestrahlungsanlagen unbeschadetVerwendungfindet. 
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l- 

Beschreibung I^SBSKfi- 

compound, insbesondere far den EmsatzmScan-Berei- dungsfedl entree ^ ^ R ^ 
Chen von Elektronenbestrahlungsanlagen 5 ^=|v~. Kaolin, Kieselsaure, Bariumsulfat, (zum Beisp.el 

Vernetzbare Kunsutoffcompounds s.nd m vielfalt ger Kxe l^dem Selsnamen bekannte Blancfixe), Alu- 
Weise bekannt, doch besteht die Gefahr daB solche ^.^f^XS, Bleisulfat, Glasfasern, Gemische 
vernetzten Kunststoffcompounds nach der Vernetzung ™""™2T s ^ ^und vieles mehr, die gewGnschte 
nicht so resistent gegenuber we.terf E lektr°nenbe- erScht werden kann. AuBerdem werden 

strablungen sind, wie es zum Be.sp.el beun Einsatz m io J°^^Sans-Systemeemgefflgt,wiezumBei- 
Scan^Bereichen von Elektronenbestrahlungsanlagen ^fjf^' e ^°den H andelsnamen bekannten Stoffe 
der Fall sein muB. Weiterhin sind **^Jg«*» 3^ Jfvft-K* Irganox 1076. Stabaxol P, 
reichen Kunststoffe gefordert, die iflex.bel b e.ben und 5JSS5d3aiundvietemehr. 

•^einegr^OberflWie^^^ ^™^ ^StJStkSS^ dienen als Alterungsschutzmittel 
BebpielfurdenTraraportvonBestrahlungsgQtern m- is , D ^^ukatoren, als Sauerstoffakzeptoren gegen 
nerhalb der Elektronenbestrahlungsanlage wahrend des als Melallinhibitoren zur Verbesserung 

Vernetzungsvorganges benStigt werden. . Haftung ' au f Metalloberflachen oder als Mittel zur 

Aufgabe der Erfmdung ist nun somit, einen verneU- der yernetzbarkeit bei Elektronenbe- 

barenKunststoffzuschaffen, der nach erfolgterVemet- y*™^ 0118 Qer 

zung gegenflber weiterer Elektronenbestrahlung res.- 20 s ^ l, ^| h verhaltnisse haben sich folgende Wer- 
st^t^flexftelbleibt und zudem erne grrfftgeOberfla- ^^ C n Xf SV e e eignetherausge steIlt: 

GemaB der Erfindung ergeben rich nun Vorteile ge- so nuscnt compou nds sind also chemisch oder 

genOber dem Stand der Techmk besonders dann daB ^eseKunsct 01 P ektronenbestrahlung vernetz- 
man hiermit Anwendungsbereiche fur Kunststoffe auch ^ diese Weisc die spater gewunsch- 

fur den Einsatz mit intensiver Elektronenbestrahlun^ bar £? d '^ten, die jedoch nun auchinBereichen mit 
wie sie in Bestrahlungsanlagen herrschen, erschheBen ^^"St^nenbestrahlung beibehalten werden. 
kann.HierbeiistvonbesondererBedeutung, daB d.ese 35 w .^ It ^' e ; 1 ^r vorher eingestellten Konsistenz ent- 
WerkstoffenachihrereigenenVerneUung.d.eentwe- Si '^^^^^^^J^M^i^^^cat- 
der auf chemischer Weise oder auch m «nem Vernet- *prechend ^^ et2ung hohe Festigkeit und Deh- 
zungsvorgang mit FJektronenbestrahlung vernetz smd ^StoSafSTrind hallogenfrei und oberflachen- 
bei weiterem Einsatz dektronens^raluenre«stent sind W^rfSSS dadurcb sogenannten Antirutschef- 
und dabei ihre vorher crlangten Eigenschaf ten be.be- 40 JJJ^gSd diese Kunsfstoffcompounds in Dau- 
halten, wie die Elastizh*. die Hex.bil.tat, die .Bestend*- ^^Soc^tLperaturfestfur etwa 130=Cund ge- 
keit gegen Ozon, L5 sungsmitteta ^ u"d so we. te^uBer- ^elastung h P^ 0l . ( Trelfc _ und 

W^Se" z^e«e ObScnf (f |- S^f^^^^^ 

derartiges Kunststoffcompound «trudierbar oder auch MHz/.^ bei emer w £ ^ ^ ^ ^ 

spritzguBfahig ist, so daB rich entsprechende Fonnen in ^uperatu^von w s ^ ^ ^ Wertaus . 

efofacher Weise herstellen lassen. AuBerdem .st mog- 2^|/^v e „ e g tzungsd ichte. Die Harte nach Shore 
lich, ein solches Kunststoffcompound m Losung irt so sage ^^rSei Zustand 50/15 und nach der 
Estern, Ketonen und Aromaten w.e Y^S^jStahSi nStSSbSSLg mit mehr als 400 KGy betragt 
tat, Aceton, Methylethylketon. Toluol und Gevmschm BewmnM 

dieser Stoffe als dOnrie Schicht in fliiss.ger oder pastoser ™BMr*ma**^ erfindungsgemaBen 
Form auf einem Gegenstand aufzutragen, wobe e me ^J^J^S ergeben sich nun neue und vor- 
gute Metallhaftung gegeben ist. Das Kunsts offcom- ss S^SSuigen in Bereichen mit Einwirkung 
pound selbst besteht nun aus einem Blend auselastome- ^%\ e ek ^e"s tra ^ enen ergie. So lassen sich nun 
ren und teilkristallinen Grundwerkstoffen, so zum Bei- ^J^SSSg^ukte hersteUen, die auch 

Spi EAE = Ethy,enacrylate,astomer,wie,B dasunter ^eSwfrd^^ 

dem Handelsnamen bekannte Vamac B 124 (Fa. E. J- Du 60 gjgjjj ^emem Riemenantrieb aus dem 
Pont de Nemours & Co, Wilmington) klmststoffcompound ausfuhren. Besondere Vorteile er- 
EP(D)M = Ethylenpropylen(D,en) monomer ^™ ™W Anwendung dieses Kunststoffcom- 
VLDPE = Very low density polyethylen (Linear very halt ma^ du ch An u ^ a um g Be i iel fflr stflckgut-Lo- 
low density- Linear ultralow dens.ty - PE) pounds ? , ^™ 1 ™ l r ^ en der Elektronenbestrahlung 
P1B = Polyisobutylen (Polyisobuten), w.e zum Be.sp.el 65 r J er m au d ^\f s C ^ es Sung von Transportrollen in die- 
das unter dem Handelsnamen bekannte Oppanol B 100 ^J^J^^Sa infolge der aktiven Ober- 
(B ASF AG, Ludwigshaf en/Rh) » habere Reibung mit sogenanntem Antiruts- 
EVA = Ethylenvinylacetat 
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cheffekt Dies hat zum Beispiel besondere Vorteile bei 
den sogenannten "handlings", den Umlenkrollen zum 
Fuhren von zu vernetzenden Rohren in den Scan-Berei- 
chen. Bisher trat bei dieser Art von Transport die 
Schwierigkeit auf, daB sich die zu transportierenden 
Rohre bei der Fortbewegung verdrehten. Durch diese 
Rutscheffekte wurde die Strahlendosis Qber den Um- 
fang hinweg ungleichm&Big verteilt Auf diese Weise 
ergaben sich recht unterschiedliche Vernetzungsaus- 
beuten. Dieses unkontrollierte Gleiten in verschiedenen 
Richtungen ist nun als Fehlerquelle beseitigt, wenn die 
Transportrollen mit einer Beschichtung aus dem erfin- 
dungsgemSBen Kunststoffcompound als Antirutschbe- 
lag versehen sind. 

So konnen auch auBerdem Anwendungen mit extre- 
men Anforderungsprofilen positiv beeinfluBt werden. 
Auch eine Containement-Anwendung in Kernkraftwer- 
ken ist ebenfalls mit diesen Werkstof f en denkbar. 

Patentanspriiche 
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1. Vernetzbares Kunststoffcompound, insbesonde- 
re fur den Einsatz in Scan-Bereichen von Elektro- 
nenbestrahlungsanlagen, dadurch gekennzeich- 
net, daB es aus einer Mischung elastomerer und 25 
teilkristalliner Werkstoffe unterschiedlicher Antei- 

Ie und aus Ffllistoffen mit Antioxidanssystemen ge- 
bildet ist und daB es nach der Vernetzung gegen- 
uber Elektronenbestrahlung resistent ist und eine 
griffige Oberflache mit Antirutscheff ekt aufweist 30 

2. Vernetzbares Kunststoffcompound nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl es ozonresi- 
stent ist 

3. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 35 
zeichnet, daB es hochtemperaturfest ist und insbe- 
sondere einer Dauertemperatur von ca. 130°C 
schadios aussetzbar ist 

4. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, daB es gegen die gebrauchlichsten L6- 
sungsmittel, Ol-,Treib- und Schmiermittel resistent 
ist 

5. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 45 
zeichnet, daB es hochflexibel ist 

6. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es hocheiastisch ist 

7. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 50 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es vor der Vernetzung eine Festigkeit 
mit einer Shore-Harte A/D von ca. 50/15 und nach 
der Vernetzung mit einer Strahlen-Dosis von gro- 
Ber 400 KGy von ca. 80/25 aufweist 55 

8. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB der Wert des Vernetzungsgrades 
(HsD) bis zu ca. 1 0% betragt 

9. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem eo 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB es extrudierbar ist 

10. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB es spritzguBfahig ist 65 

11. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB es in Losung mit Estern, Ketonen, Aromaten 



und Gemischen dieser Stoffe als Schicht auftragbar 

ist 

12. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als elastomere und/bzw. teUkristalline 
Werkstoffe in verschiedenen Anteilen folgende 
Stoffe verwendet sind: 

EAE = Ethylenacrylatelastomer, wie z, B. das un- 
ter dem Handelsnamen bekannte Vamac B 124 (Fa. 
E. ]. Du Pont des Nemours & Co, Wilmington) 
EP(D)M - Ethylenpropylen-(DIEN)-monomer 
VLDPE = Very low density polyethylen (linear 
very low density — Linear ultralow density — PE) 
PIB « Polyisobutylen (Polyisobuten), wie zum Bei- 
spiel das unter dem Handelsnamen bekannte Op- 
panol B 100 (BASF AG, Ludwigshafen/Rh) 
EVA « Ethylenvinylacetat 
EEA = Ethylenethylacrylat 
EBA = Ethylenbutylacrylat 

13. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Fullstoffe einzeln oder im Ge- 
misch folgende Stoffe enthalten sind: Rufi/Talkum, 
Kreide, Kaolin, Kieselsaure, Bariumsulfat (z. B. das 
unter dem Handelsnamen bekannte Blancfixe), 
Aluminiumoxid, Zinkoxid, Bleisulfat, Glasfasern 
u. a. 

14. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl als Antioxidanssystems folgende und 
unter den Handelsnamen bekannte Produkte al- 
leine oder im Gemisch enthalten sind: 

Naugard 445, Vulkanox Hs, Irganox 1076, Stubaxol 
P,NaugardXLlu. a. 

15. Vernetzbares Kunststoffcompound nach einem 
der vorhergehenden Ansprflche, dadurch gekenn- 
zeichnet daB folgende in den Bereichen sich ergan- 
zenden Mischungsverhaltnisse eingehalten sind: 
elastomere und teUkristalline Werkstoffe: 25—70% 
Fullstoffe: 10—60% 

Antioxidans: 0,1 —3% 
weitere Zusatze: 0—10%. 
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